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Description 

[.'invention a trait aux techniques de bombage de 
feuilles de verre, et plus particuli&rement aux dispositifs 
et procedes faisant partie de ces techniques, qui per- 
mettent de transferer et/ou supporter des feuilles de 
verre a I'interieur de la cellule de formage. 

Ces techniques sont notamment destinies a la 
fabrication de vitrages pour automobiles, qu'ils soient 
bomb6s puis tremp&s (equiparrt alors le plus souvent 
les cdtes et I'arriere du vghicule) ou bombes puis recu'rts 
en vue d'un assemblage sous la forme de vitrages com- 
posites comportant par exemple de deux feuilles de 
verre (utilises alors notamment en tant que pare-brise). 

Or, tout particuli erement dans le domain e de lauto- 
mobile, les vitrages doivent repondre a des criteres tres 
s6v6res. notamment en termes de qualite optique et de 
conformiie au gaibe prescr it 

C'est pourquoi tous les efforts tendent a minimiser 
les risques de creation de defaut, par exemple par frot- 
tement des feuilles de verre contra les outillages avec 
lesquels elles sont en contact, creant des marques a 
leur surface, et/ou par un positionnement incorrect des 
feuilles par rapport auxdits outillages, notamment par 
rapport aux formes de bombage, provoquant alors des 
galbes non conformes. Ceci est bien sur d'autarrt plus 
crucial quand les feuilles se trouvent dans la cellule de 
formage, ayant atteint leur temperature de ramollisse- 
ment, et subissent un bombage par aspiration et/ou 
pressage mecanique au contact direct avec des formes 
de bombage. 

On rappelle que selon certaines techniques de 
bombage usuelles, en g6n6ral, les feuilles de verre tra- 
versent horizontalement au four de r6chauffage, con- 
voyees sur un lit de rouleaux qui se poursuit jusque 
dans la cellule de formage, lit de rouleaux d'ou elles 
sont alors soulev6es, notamment par aspiration p£ri- 
pherique cre§e par un caisson de depressurisation, au 
contact de la face inferieure galb6e d'une forme de 
bombage superieure, face dont elles 6pousent plus ou 
moins la courbure sous I'effet de I'aspiration. Ce for- 
mage peut ensuite §tre complete soit sous Taction con- 
juguee de llnertie et de la gravite par largage des 
feuilles sur une forme inferieure annulaire, soit par pres- 
sage mgcanique des feuilles entre forme superieure et 
forme inferieure annulaire. Puis les feuilles sont eva- 
cuees, soit sur la meme forme annulaire inferieure, soit 
sur une forme annulaire specif ique pour la trempe vers 
la cellule de trempe/traitement thermique. On se rap- 
portera notamment axu brevets FR-B-2 085 464 ; EP-B- 
241 355 ; EP-A-240 418 ; EP-A-241 355 ; EP-A-255 432 
etEP-A-389 315. 

Se pose cependant le probl&me de choisir le moyen 
de transfert et/ou support des feuilles dans cette cellule, 
moyen qui soit le plus apte a conserver auxdites feuilles 
leur quaiife optique a des temperatures elev6es. 

Les techniques de bombage precifees preconisent 
en effet comme moyen de transfert des feuilles du four 
a la cellule de formage puis comme moyen de support 



des feuilles dans la cellule avant prise en charge par les 
formes de bombage, une simple suite de rouleaux con- 
voyeurs prolongeant le lit de rouleaux present dans le 
four. Cela implique alors un contact mecanique direct 

5 entre rouleaux et feuilles ramollies dans la cellule, ce 
qui ne peut que limiter les possibilites de recentrage des 
feuilles par rapport aux formes de bombage (recentrage 
notamment effectue par les moyens exposes dans la 
demande de brevet EP-A-389 315 precitee), car tout 

10 repositionnement d'une certaine amplitude conduit a un 
gtissement relatrf feuilles/rouleaux accompagne de frot- 
tements gen^rateurs de marque. 

D'autres techniques de bombage ont propose des 
moyens differents de transport et/ou support des 

is feuilles dans la cellule de formage. Ainsi la demande de 
brevet EP-A-0 351 278 decrit un proc6de de bombage 
consistant a transporter les feuilles du four a la cellule 
de formage a J'aide d'une bande transporteuse flexible 
immobtlisant les feuilles sous la forme de bombage qui, 

20 par aspiration, les prend ensuite en charge. Cette 
bande peut en outre participer au bombage en jouant le 
rdle d'une contrefbrme inferieure de pressage. Les con- 
tacts ponctuels rouleaux/feuilles ont done ici 6t6 rem- 
plac6s par un contact continu entre feuilles et matiere 

25 souple, mais il s'agit toujours d'un contact mecanique 
susceptible d'engendrer des marques sur les feuilles. 

Par ailleurs, il est connu un proc6d6 « tout coussin 
d'air », notamment decrit dans le brevet US-3 869 271 , 
ou des coussins d'air successifs dans le four se prolon- 

30 gent en un coussin d'air dans la cellule de formage pour 
assurer la totaiite du convoyage des feuilles. Cependant 
la mise en oeuvre en paratt dedicate car il n'est pas 
facile de garantir une bonne planeite de I'ensemble des 
coussins sur une longueur aussi importante. d'autant 

35 plus que Tunique mode de realisation utilise des cais- 
sons pressurises en ceramique poreuse, de fabrication 
delicate et couteuse et de reproductible incertaine. 

En outre, utiliser un coussin d'air en partie amont 
du four, e'est-a-dire quand les feuilles de verre sont 

40 encore tr^s rigides, tend a cr6er des d6fauts de plan6ife 
sur celles-ci, notamment des concavites transversales 
par rapport a leur axe de defilement, defauts qui peu- 
vent provoquer des contacts physiques accidentels 
entre la face inferieure des feuilles de verre et le caisson 

45 generant le coussin d'air. 

II est connu par ailleurs du brevet US-3 665 730 un 
dispositif qui est apte a supporter, bomber et tremper 
simultanement des feuilles de verre et qui comporte des 
coussins d'air crees a I'aide de tubulures amenant des 

so flux gazeux d'un g£n£rateur a une plurality de conduits 
paralieies perc6s cforrfices et disposes transversaie- 
ment a I'axe de defilement des feuilles de verre. 

II est egalement connu du brevet US-3 468 645 un 
coussin d'air qui est destine a transporter les feuilles de 

55 verre au travers d'un four pour les amener a leur tempe- 
rature de ramollissement, coussin g6n6r6 par un cais- 
son muni de fentes verticales d'alimentation en gaz et 
d'orifices laferaux d'evacuation en gaz. 
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On peut egalement citer le brevet US-5 078 775, 
qui decrit un coussin d'air pour feuilles de verre et qui 
est egalement gen ere par un caisson pressurise ou 
alternent des fentes d'alimerrtation en gaz, et des fentes 
d'evacuation en gaz permettant une sortie laterale des 
gaz. 

L'invention a alors pour but la conception d'un 
moyen de transfert/support des feuilles de verre dans 
une cellule de formage apte a fonctionner a haute tem- 
perature, preservarrt la qualite optique des feuilles 
memes en cas d'operation de recentrage de celles-ci 
dans leur plan de convoyage, et qui sort de realisation et 
de mise en oeuvre simples. 

Selon ('invention, le dispositrf peut supporter et/ou 
transferer dans une cellule de formage au moins la par- 
tie central e de feuilles de verre chauffees a leur tempe- 
rature de formage comporte un caisson pressurise 
generarri un coussin d'air et doni la face superieure pre* 
sente une arternance d'orif ices d'alimerrtation et de fen- 
tes d'echappemerrt en gaz. Ledit caisson comprend une 
pluralite de compartiments individuels transversaux par 
rapport a I'axe de defilement des feuilles de verre. Cha- 
cun des compartiments a d'une part une largeur (mesu- 
ree parallelement audit axe) petite par rapport a la « 
hauteur » des feuilles de verre, inferieure a celle-ci, et 
d'autre part est muni de moyens d'alimerrtation en gaz 
presentant au moins deux niveaux de repartition de 
pression. (La « hauteur » des feuilles correspond dans 
le cadre de l'invention a sa dimension mesure e paralle- 
lement a leur axe de defilement). En outre, les compar- 
timents sont concus de man i ere a ce que les parois qui 
les separent les uns des autres sont definis par des « 
fourreaux » d'echappement des gaz qui prolongent a 
llnterieur du caisson les fentes d'echappement pour 
evacuer les gaz hors du caisson. 

Le choix d'un dispositrf a coussin d'air presente en 
effet de nombreux avarrtages, notamment par rapport a 
un lit de rouleaux, puisqu'il offre une surface de contact 
pneumatique et non mecanique aux feuilles de verre 
ramollies. On evite ainsi les risques de marquage de 
leurs faces irrferieures, meme en cas d'operation de 
recentrage des feuilles sur ce coussin par rapport aux 
formes de bombage, et ceci juste avarrt qu'elles ne 
soient prises en charge par lesdites formes, ce qui sup- 
prime tout risque de voir les feuilles se desorienter a 
nouveau avarrt leur bombage. 

Jusque la, le probleme etait par ailleurs d'arriver a 
obtenir une bonne unifbrm'rte de surface de support de 
ce coussin d'air, et ceci a des temperatures pouvant 
facilement exceder 600°C. 

Or les deux caracteristiques specif iques du coussin 
d'air selon l'invention, le compartimentage du caisson le 
generarrt et rutilisation de plusieurs n'rveaux de reparti- 
tion de pression, concourent a une parfaite homoge- 
neite du coussin d'air, a la fois dans le temps et dans 
ses parametres de pression en tout point. 

En effet, il est nettement plus difficile de garantir 
une homogeneite dans le temps du support par coussin 
d'air lorsqu'il doit porter des feuilles de verre disconti- 



nues que lorsqu'il est destine a porter par exemple un 
ruban de verre continu. 

Dans le premier cas, qui est celut qui concerne 
l'invention, il faut que le coussin d'air puisse "reagir" cor- 

5 rectement aux incessarrtes mises en regimes provo- 
quees tout au long de la progression de chacune des 
feuilles de verre a sa surface. 

Segmenter le caisson en compartiments revient a 
generer non plus un coussin d'air, mais une pluralite de 

10 coussins d'air adjacents et de surface de contact avec 
les feuilles de verre beaucoup plus reduite. Done, au fur 
et a mesure de I'avancee au dessus du caisson de cha- 
cune des feuilles, chacun de ces "pet'rts" coussins d'air 
se met progressivemerrt en regime independamment 

is de tous les autres, et se stabilise beaucoup plus rapide- 
ment que ne pourrait le faire un coussin d'air non seg- 
ments, dit par la suite "coussin d'air global". II est par 
ailleurs beaucoup plus facile, irrinnsequement. d'obtenir 
une bonne homogeneite dans le cas d'un coussin d'air 

20 de taille reduite que dans le cas d'un coussin d'air plus 
etendu, car il est plus aise techniquement de garantir 
des caracteristiques de soufflage et d'evacuation de 
gaz unrformes sur une petite surface que sur une 
grande. 

25 En outre, les niveaux de repartition de pression des 
moyens d'alimerrtation en gaz prevus selon I Invention 
permettent d'obtenir dans chacun des coussins d'air 
generes par les compartiments une bonne homoge- 
neite de pression en tout point. Ceci est necessaire 

30 dans la mesure ou les feuilles de verre au-dela de leur 
temperature de ramollissement, e'est-a-dire vers 
650°C, se conduisent comme un materiau visqueux, 
materiau qui se deformerait irremediablement si le 
regime de pression regnant dans le coussin d'air global 

35 etait heterogene localemerrt 

Au moins un premier niveau de repartition de pres- 
sion peut notamment etre effectue directement dans le 
conduit d'alimerrtation en gaz de chacun des comparti- 
ments, conduit qui peut par ailleurs etre centralise et 

40 commun a ('ensemble des compartiments. Au moins un 
autre niveau de repartition peut etre prevu egalement a 
llnterieur de chacun desdits compartiments. Ces 
niveaux de repartition peuvent par exemple etre tres 
aisemerrt obtenus par interposition a I'ecoulement 

45 gazeux d'au moins une plaque percee d'orif ices repar- 
tis, de preference de maniere reguliere. 

De preference, la face superieure du caisson qui 
recouvre rensemble des compartiments presente une 
arternance d'orrfices d'alimerrtation notamment circulai- 

50 res et de fentes d'echappemerrt, notamment transver- 
sal es a I'axe de defilement des feuilles de verre. En 
effet, il s'est avere avantageux de prevoir egalement 
des fentes d'echappemerrt, plutot que de se contenter 
d'un echappement des gaz peripheriques dont il a ete 

55 verrfie experimentalement qull tend a provoquer un 
phenomene de "cloche", c*est-a-dire de surpression au 
centre des coussins d'air due a des diff icultes d'evacua- 
tion. 
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Pour des raisons notammerrt de simplicity de con- 
ception, il est souhaitable cf evacuer les gaz du coussin 
d'air sans recourir a un systeme d'aspiration au niveau 
de ses fentes dans le caisson. Dans ce cas, il est prefe- 
rable d'adapter d'une part ies dimensions des fentes, 5 
c'est-a-dire les prevoir suffisamment larges par exem- 
pie, d'autre part de prevoir une distance separant le 
fond du caisson du sol qui sort suffisante, afin d'assurer 
une evacuation des gaz satisfaisante au niveau de la 
cellule de formage. 70 

On peut cependant aussi faire appel a des disposi- 
tifs d'aspiration au niveau de ces fentes, rendant la 
structure du caisson plus complexe mais pouvant con- 
duire a une maltrise plus optimtsee de I'evacuation de 
ces gaz. is 

Par ailleurs, pour ne pas creer de perturbations de 
pression a I'interieur des compartiments du caisson, 
ces rentes seproiongent avantageusernenta Tintsrisur 
du caisson en fourreaux d'echappement evacuant les 
gaz hors du caisson. On prevoit alors de preference des 20 
moyens d'aspiration de ces gaz au sortir desdits four- 
reaux dans la cellule de formage, afin d'effectuer un 
recyclage de ces derniers. 

Le mode de realisation le plus simple de (Invention 
consiste a utiliser ces fourreaux en tant que parois des 2s 
compartiments du caisson, fourreaux pouvant alors 
egalement jouer le role de raidisseurs mecanique du 
caisson. 

Le dispositif selon I'invention utilise de preference 
une alimentation en gaz obtenue par un generateur du 30 
type ventilateur a air chaud ou trompe Venturi, c'est-a- 
dire des generateurs bien connus, car il permet d'obte- 
nir un coussin d'air global apte a supporter de maniere 
satisfaisante des feuilles de verre sans necessiter des 
debits et/ou des pressions tres importantes. 35 

On utilise notammerrt, au moins pour constituer la 
face superieure du caisson qui recouvre I'ensemble des 
compartiments. une plaque de tdle metallique usinee 
de maniere appropriee puis stabilisee thermiquement, 
ce qui est un mode de realisation simple et reproducti- 40 
Ne. On peut aussi envisager une plaque metallique ou 
une plaque en ceramique qui soient mouiees. 

Dans le cas ou I'on destine le coussin d'air a sup- 
porter la feuille de verre dans sa cellule de formage 
avant prise en charge par une forme annulaire infe- 45 
rieure, notammerrt pour une operation de pressage de 
la feuille contre une forme superieure pleine galbee, il 
est avantageux de placer la forme annulaire a la peri- 
pherie du coussin afin qu'elle puisse saisir les bords de 
la feuille sans interference perturbatrice avec le coussin so 
d'air. Le mieux est alors de creer un coussin d'air dont le 
contour soit similaire a celui de la feuille de verre mais 
de proportions legerement plus reduites, ce dernier ne 
supportant alors que la partie centrale de la feuille de 
verre, et non son extreme peripherie. 55 

L'invention a egalement pour objet le procede de 
mise en oeuvre de ce dispositif. II s'agit notamment 
d'ajuster le reglage du coussin d'air, c'est-a-dire notam- 
ment les parametres fonctionnels telle que I'alimenta- 



tion en gaz et les parametres structureis du dispositif, 
tels que le nombre et la conception des niveaux de 
repartition de pression, de maniere a obtenir un coussin 
d'air conferant aux feuilles de verre une "hauteur de vol" 
appropriee. On definrt cette hauteur de vol par la dis- 
tance, mesuree perpendiculairement au plan du cous- 
sin d'air, qui separe la face superieure du caisson de 
pressurisation de la face inferieure de ia feuille de verre. 
La selection de cette hauteur de vol est importante, car 
elle conditionne un transfert sans heurts errtre les 
moyens de convoyage hors de la cellule de formage et 
le caisson d'air dans la cellule. On choisit de preference 
une hauteur de vol comprise entre 0,5 et 3 mm et 
notamment d'environ 2 mm, une gamme qui permet 
d'eviter des reglages trop precis et fastidieux entre le 
niveau des moyens de convoyage precedents tels que 
de rouleaux et celui du coussin d'air. En outre, en choi- 
sissant une hauteur de vol suff isamment importante, on 
redurt les risques de marquage accidental des feuilles 
de verre au contact de la face superieure du caisson 
pressurise et/ou au contact de traces de calcin even- 
tuellement presentes sur celle-ci. 

Cette hauteur de vol est de preference choisie pour 
les memes raisons en correlation avec une "raideur" de 
coussin optimisee, raideur que Ton peut selectionner 
notamment selon les memes parametres fonctionnels 
et/ou structureis pre-cites. Ce caractere de raideur peut 
etre def ini par ('aptitude du coussin a reagir instantane- 
ment a une soliicitation en altitude sur un point d'une 
feuille de verre, par exemple pour eviter qu'une feuille 
prenant une leg ere inclinaison due a un niveau de cous- 
sin d'air legerement inferieur a celui du fit de rouleaux 
precedent, ne vienne buter en partie avant contre la 
face superieure du caisson. Trop "raide", un coussin 
d'air peut en revanche generer des phenomenes de 
vibration destabilisants. Dans la pratique, cette raideur 
est evaluee notamment par le calcul du rapport entre la 
pression regnant dans le caisson et la pression regnant 
dans le coussin d'air. Dans le cadre de I'invention, on 
choisit de preference un tel rapport compris entre 3 et 7, 
ce qui conduit a une raideur satisfaisante. Cela implique 
qu'une grande partie de la perte de charge est realisee 
dans les compartiments a I'interieur du caisson, et non 
pas au niveau du coussin d'air seulement. Cette carac- 
teristique est avantageuse, car elle contribue a diminuer 
le phenomene de perturbation sequentielle du coussin 
d'air due a 1'arrivee discontinue des feuilles de verre a 
sa surface. En effet, si I'essentiel de la perte de charge 
s'effectua'rt au contraire au niveau du coussin d'air, che- 
que arrivee de feuilles creerait une perte de charge 
momentanee beaucoup plus considerable done beau- 
coup plus perturbatrice. 

II est preferable, en outre, d'ajuster le reglage du 
coussin d'air et notamment ('alimentation en gaz, de 
maniere a ce que la vitesse des gaz du coussin d'air 
contre ia face inferieure des feuilles de verre n'excede 
pas 20 m/s, afin de ne pas creer de risque de marquage 
dO a Timpact des gaz arrivant au contact de ces dernie- 
res. 
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De maniere a ne pas generer des differences de 
temperatures dans I'epaisseur du verre, les gaz d'ali- 
mentation du coussin d'air global sont de preference a 
une temperature tres proche de celle des feuilles de 
verre et/ou de I'atmospnere de la cellule de formage. La 
temperature du gaz d 'alimentation peut cependant etre 
un peu superieure, ceci afin de creer une iegere sur- 
chauffe des faces inferieures des feuilles de verre, faces 
destinees a etre mises en extension lors du contact 
avec la forme superieure pleine gafbee de bombage. 
Cette surchauffe facilite ainsi le bombage, notamment 
dans le cas ou il doit conferer aux feuilles un degre de 
courbure prononce. Cette surchauffe s'effectuant sur un 
coussin d'air et sans contact ulterieur des feuilles ramol- 
lies avec un convoyeur mecanique type rouleaux avant 
leur bombage, il devient possible de I'amplrfier sans 
encourir de risque accrQ de marques et/ou ondulations 
corrune c'est !e cas lorsque !es feuilles sont supportees 
par des rouleaux, ce qui est tres avantageux. 

L'invention porte egalement sur les precedes de 
bombage utilisant le dispositif de l'invention, procedes 
consistant a conveyer les feuilles de verre sur un lit de 
rouleaux dans un four de rechauffage destine a les 
chauffer a leur temperature de bombage, puis a les faire 
glisser sur le coussin d'air gen ere par le caisson pressu- 
rise de l'invention dans la cellule de bombage, a les 
immobiiiser sur led'rt coussin avant de les prendre en 
charge par les divers outils de bombage. 

Notamment, dans le cadre de la technique de bom- 
bage exposee dans la demande de brevet frangais FR- 
A-2 678 261 le procede de bombage consist e a chauffer 
chaque feuille de verre dans un four horizontal qu'elle 
traverse vehiculee sur un convoyeur a rouleaux moteurs 
qui la conduit dans une cellule de bombage ou est 
maintenue une temperature ambiante sensiblement 
identique a celle de la feuille de verre, puis a immobiii- 
ser la feuille dans la cellule de bombage a I'aplomb 
d'une forme inferieure annulaire entourant le dispositif 
de l'invention comprenant le caisson pressurise gene- 
rant le coussin d'air soutenant la feuille de verre dans sa 
partie centrale, puis a soulever la forme inferieure annu- 
laire afin que celle-ci vienne presser la feuille centre la 
forme superieure de bombage. De preference, a la fois 
la forme inferieure annulaire et le dispositif comprenant 
le caisson pressurise sont montes sur une platine pla- 
cee a I'exterieur de la cellule de bombage. 

Les caracteristiques et avantages de l'invention 
ressortent de la description ci-apres d'un mode de rea- 
lisation non limitatif, a I'aide des figures suivantes : 

Fig. 1 : une cellule de formage vue de c6te compre- 
nant le caisson generant le coussin d'air selon 
l'invention. 

Fig. 2 : une vue de dessous d'une feuille de verre 
supportee par le coussin d'air selon l'invention et 
centree au-dessus de la forme inferieure annulaire 
de bombage. 

Fig. 3 : une vue de dessus du caisson pressurise 
generant le coussin d'air selon l'invention. 



Fig. 4 : une coupe transversale dudit caisson pres- 
surise parall element a I'axe de defilement des 
feuilles de verre provenant du four. 
Fig. 5 : une demi-coupe du meme caisson pressu- 
s rise selon un plan parallele a sa face superieure. 

II est tout particulierement avantageux d'utiliser les 
dispositrfs et procedes de support selon ['invention dans 
le contexte de la technique de bombage decrite aux 
10 figures 1 et 2 de la presente demande reprenant I'ensei- 
gnement de la demande de brevet francais FR-A 2 678 
261 . demande a iaquelle on se rapportera pour plus de 
details. 

II va de soi, cependant, que le dispositif et le pro- 

15 ced6 de l'invention peuvent avantageusement etre utili- 
ses dans toute cellule de formage et quelle que soit la 
technique de bombage envisagee. lis peuvent ainsi 
remplacer avantageusement tous (es moyens de con- 
voyage/support de feuilles dans la cellule, notamment 

20 decrits dans les brevets ou demandes de brevets cites 
au debut de la presente demande. 

A la figure 1 , est representee une cellule de bom- 
bage 2, cellule munie d'une sortie 3 en direction de la 
cellule de refroidissement faisant suite a un four 1 dont 

25 n'est representee que la partie terminale. Dans ce four, 
la feuille de verre est convoy ee par un ensemble de rou- 
leaux moteurs 4 par exempie en siiice ou autre cerami- 
que refractaire. 

Ce convoyeur se prolong e jusqu'a la cellule de 

30 bombage (rouleau 4% enceinte isolee thermiquement 
ou est maintenue une temperature de I'ordre de la tem- 
perature de bombage des feuilles de verre, typiquement 
de I'ordre de 650°C lorsqu'une trempe thermique est 
prevue et de I'ordre de 550°C pour un recu'rt ulterieur. 

35 Un rideau 5 est eventueJIement utilise pour eviter des 
courants d'air parasites qui pourraient etre generes par 
exempie lors des enfournements. Dans la zone de for- 
mage proprement drte, le convoyeur est interrompu, 
toutefois, de nouveaux rouleaux 4" sont disposes dans 

40 le meme aiignement de I'autre cdte de cette zone pour 
permettre cTevacuer, le cas echeant, un volume non 
traite. 

Entre ces rouleaux 4' et 4" est dispose le dispositif 
de support selon l'invention 21 des feuilles de verre, 

45 generant un coussin d'air prolongeant le plan de con- 
voyage def ini par ces rouleaux. 

La partie inferieure de la cellule de formage, com- 
porte une platine 18 portee par un chariot ou munie 
directement de rames 19. Cette platine 18 porte un ele- 

50 ment isolant 20. le caisson pressurise 21 du coussin 
d'air et la forme inferieure annulaire 22. Avec une telle 
disposition, en cas de changement de fabrication de 
vitrages, on peut aisement evacuer par la platine 18 
hors de la cellule de bombage 2 conjointement la forme 

55 annulaire 22 et le caisson 21 , de maniere a les rempla- 
cer en une seule operation. 

Ladite forme annulaire 22 est de preference consti- 
tuee par un rail continu, ce qui limite les risques de mar- 
quage de la surface du verre, mais peut egalement etre 
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formee de par exemple trois elements articules entre- 
eux, ceci pour r6soudre les probl&mes de bombages les 
plus complexes. Sur la forme tnferieure annulaire 22 
sont montes des doigts d'indexage (non representes) 
qui viennent s'engager dans des fentes ou des oeillets 5 
(non representes) associes a la forme super ieure 1 1 . 

I_a figure 2 permet de visuaiiser, en vue de des- 
sous, la position relative de cette forme infeYieure 22 et 
du coussin d'air genere par le caisson 21 . 

Ce coussin d'air, bien sQr un coussin d'air chaud, to 
est conforme a I'invention et plus specialement detaille 
aux figures 3 a 5. Place seulement au centre de la 
forme annulaire 22, le coussin d'air peut §tre aisement 
regie de facon a tangenter le convoyeur a rouleaux lors 
de la prise en charge des feuilles de verre 28. Le cous- is 
sin d'air ne sert en regie general e qu'a soutenir la feuille 
de verre 28 dont le mouvement est command e par le 
contact de sa partie amere avee !es-rouleaux.-En prati- 
que, cette commande est parfaitement eff icace tant que 
le verre est en contact avec au moins un rouleau, le 20 
coussin d'air n'engendrant pratiquement pas de ralen- 
tissement du verre. Neanmoins, il peut etre necessaire 
de prevoir des moyens pour aider a I'avancement de la 
feuille de verre tels qu'un soufflage d'air chaud sur la 
tranche, une orientation de biais de certain des orifices 25 
de la plaque superieure 50 (figure 3) ou encore une 
legere pente du coussin d'air. 

II doit §tre souligne que dans le cas de I'invention, le 
seul coussin d'air utilise Test dans la zone de formage, 
ce qui evite nombre d'inconvenients bien connus de 30 
I'emploi des coussins d'air. En premier lieu, il est parfai- 
tement possible d'operer dans le four une chauffe diffe- 
renciee de la face infer ieure de la feuille de verre 28, car 
alors celle-ci est soutenue par des rouleaux. D'autre 
part, la trajectoire de la feuille de verre 28 symbolisee 35 
par la f leche representee en figure 2 est mattrisee de 
maniere bien plus satisfaisante avec des rouleaux. 

Grace a ce coussin d'air dans la zone de formage et 
aux butees de Realisation, on peut rattraper aisement 
tous les ecarts de trajectoire de I'ordre de quelques mil- ao 
iimetres dus aux rouleaux du four. Ges butees iaterales 
29 de Realisation sont montees solidaires de la forme 
superieure de bombage 11 (figure 1) ou en reference 
par rapport a celle-ci. En effet, si com me sch6matisee a 
la figure 2, la feuille de verre 28 s'avance "point e en 45 
avant", il suffrt que son eventuel decalage lateral ne lui 
interdise pas de s'engager entre les butees de Realisa- 
tion pour qu'un centrage parfait soit finalement obtenu 
(en pratique ceci autorise, le plus souvent, un decalage 
de plusieurs centimetres, ce qui est tres largement suf- so 
fisant). Le verre, encore en contact avec au moins un 
rouleau 4 qui assure i'entramement de la feuille, va glis- 
ser lateralement sur le coussin d'air sans risquer le 
moindre dommage. 

Avec un tel dispositif, le positionnement de la feuille ss 
de verre 28 est done completement independant du 
coussin d'air qui constitue purement un moyen de sup- 
port du verre. Par contre, feuille de verre 28 et forme 
superieure de bombage 1 1 sont parfaitement en coinci- 



dence, meme si la forme superieure de bombage se 
decale par rapport a sa position de reference. 

A la figure 2, afin de compenser, le cas echeant, 
I'affaissement de la partie peripherique de la feuille d'air 
non soutenue par le coussin d'air, la forme inferieure 
annulaire 22 peut etre munie de rampes de soufflage 30 
d'air chaud. 

L'operation de bombage consiste a amener la 
feuille de verre sur le coussin d'air genere par le caisson 
21 , puis a abaisser la forme superieure de bombage 1 1 , 
forme focaiisant sur le coussin d'air ladite feuille. 

Les butees de focalisation 29 sont eventuellement 
escamotees si necessaire pendant le declenchement 
de ('aspiration peripherique qui vient soulever la feuille 
de verre. La feuille de verre est ainsi preformee au con- 
tact de la forme superieure de bombage. La forme infe- 
rieure annulaire 22 est alors remontee en position de 
prsssage. Le pressage terming, la feuille de verre est 
retenue par aspiration contre la forme superieure de 
bombage 1 1 qui est alors remontee en position haute. 
Un cadre de transfer! - ou tout autre moyen analogue - 
vient alors chercher la feuille de verre bombee pour la 
conduire au poste de refroidissement. 

Les figures 3 a 5 vont maintenant detainer la struc- 
ture du caisson 21 specif ique de I'invention. 

La figure 3 est une vue de dessus du caisson 21, 
dont les contours, comme le montre la figure 2 prece- 
dente adoptent ceux des feuilles de verre mais sont de 
proportions I6gerement plus reduites, afin de laisser 
leur peripherie libre de prise en charge ulteneure par la 
forme inferieure annulaire 22. La face superieure 50 du 
caisson 21 de la figure 3 est constitute par une tdle 
metallique usin6e puis stabilisee thermiquement, d'une 
epaisseur d'environ 10 mm, t6le munie d'une arternance 
de trous d'alimentation en gaz 51 repartis uniformement 
et d'un diametre d'environ 6 mm et de fentes d'echappe- 
ment 52 disposers perpendiculairement a Taxe de defi- 
lement des feuilles de verre et d'une largeur d'environ 
12 mm. 

La figure 4 represente une coupe transversale 
schematique du caisson 21 parali element a I'axe de 
defilement des feuilles de verre. On peut constater que 
la plaque superieure 50 recouvre une plurality de com- 
partiments 53 dont les parois sont constituees par les 
fourreaux d'echappement 54 conduisant les gaz d'eva- 
cuation penetrant par les fentes d'echappement 52 hors 
du caisson 21. Ces fourreaux indrvidualisent ainsi des 
compartiments g6n6rant chacun une portion du coussin 
d'air, ce qui permet une mise en regime beaucoup plus 
rapide du coussin d'air global pendant ia progression 
puis ('immobilisation de chacune des feuilles de verre 
sur celui-ci. La largeur de chaque compartment, qui 
correspond ici a la distance separant deux fbuneaux 
54, peut de preference etre comprise entre 75 et 1 50 
mm, de bons resultats ayant ete obtenus avec une dis- 
tance voisine de 1 00 mm. 

Comme le montre la figure3, le caisson 21 a 6te 
ainsi segmente en 10 compartiments pour soutenir la 
partie central e d'une feuille de verre dans ce cas precis 
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ayarrt une forme approximativement trapezoidale et une 
hauteur pre-dSfinie d'environ 1 metre. La largeur de 
chacun de ces compartments, bien plus petite que la 
hauteur global e de la feuille, procure un soutien extre- 
mement homogene a celle-ci. 

L'all mentation en gaz de chacun des comparti- 
merrts 53 est assuree par un conduit d'alimentation 
commun (non represents) se situant sous le caisson 21 
sensiblement au niveau de son centre geometrique. 

Deux moyens de repartition de pression sont ici 
prevus pour assurer une bonne repartition homogene 
de pression dans le coussin d'air au-dessus de fa pla- 
que 50 : Pun dans le conduit d'alimentation commun, 
I'autre reference 56 environ present a mi-hauteur dans 
chacun des compartiments 53 et represents plus preci- 
sement a la figure 5 : il s'agit de plaques de tdle metalli- 
que usinees de maniere a presenter une repartition 
d "orifices 57 homogeneisant I'ecculement gazeux sort 
dans ce conduit d'alimentation commun, soit a llnterieur 
de chacun des comparti merits 53. Dans ce dernier cas, 
on preferera, comme indique en figure 5, munir chacun 
des compartiments d'une plaque perforee 56 presen- 
tant une repartition homogene d'orif ices 57 dans sa par- 
tie centrale. De cette maniere, la pression dans chaque 
compartiment 53 est parfaitement uniforme, ce qui 
donne au coussin d'air global une pression tres uni- 
forme preservant la planeite des feuilles qui sont a leur 
temperature de ramoliissement et done susceptibles de 
deformations. 

II est a noter, par ailleurs, qu'a la peripherie de ta 
plaque 50 du caisson 21, les gaz du coussin d'air peu- 
vent s'evacuer non seulement par les fentes 52 des 
fourreaux 54 mais egalement librement a la surface de 
celle-ci. C'est pourquoi il est preferable, comme repre- 
sents en figure 3, pour permettre une evacuation plus 
homogene des gaz, de restreindre legerement la lon- 
gueur desdites fentes 52 au niveau de cette plaque 50, 
afin qu'elles ne se prolongent pas jusqu'a ses bords 
extremes. 

En outre, on peut prevoir avantageusement une 
densification (non representee) des trous d'alimenta- 
tions en gaz 51 a la peripherie de la plaque 50, de 
maniere a ce que, a m§me vitesse d'impact et a meme 
niveau de pression, le soufflage des gaz d'alimentation 
soit plus dense sur la peripherie de la face irrferieure de 
la feuille de verre, ce qui permet de compenser P eva- 
cuation accrue des gaz a la peripherie tangentiellement 
a la plaque 50 et meme d'augmenter legerement la hau- 
teur de vol de la peripherie de la feuille. On ecarte ainsi 
tout risque d'affaissement des bords de la feuille, dorrt la 
peripherie extreme n'est pas soutenue par le coussin 
d'air avant d'etre prise en charge par la forme annuiaire 
irrferieure 22. 

L'ali mentation et I'evacuation des gaz du coussin 
d'air fonctionnent en boucle fermee, avec un ventilateur 
a air chaud brassant environ 8000 m 3 /h, ventilateur qui 
envoie le gaz dans le conduit d'alimentation commun 
puis recupere le gaz evacue au sortir des fourreaux 
d'echappement 54 dans la cellule de formage a I'aide 



de bouches d'aspiration a une certaine distance desd'rts 
fourreaux. Aspirer ainsi du gaz en partie basse de la 
cellule de formage contribue par ailleurs avantageuse- 
ment a I'homogeneisation de la temperature de I'atmos- 
5 phere de ladite cellule, puisque ce gaz, rechauffe puis 
reinjects dans le coussin, rechauffe ('atmosphere de la 
cellule par convection. 

On choisit ici d'assurer par exemple une hauteur de 
vol d'environ 2 mm. 

10 On choisit en outre une vitesse d'impact d'environ 
10 m/s et une raideur de coussin definie d'une part par 
la pression regnant dans les compartiments 53 du cais- 
son, ici d'environ 300 a 700 Pa (alors que dans le con- 
duit commun d'alimentation en amont de la plaque 

is metaliique perforee qui I'equipe afin de creer un niveau 
de repartition de pression, la pression est d'environ 
1 500 Pa), et d'autre part par la pression regnant dans le 
coussin d'air, ici d'environ 100 Pa. L'essentiel de la 
perte de charge est done realise a llnterieur des com- 

20 partiments. Ces valeurs de hauteur de vol, vitesse et 
pressions constituent un bon compromis pour I'obten- 
tion d'un coussin d'air permettant le support de feuilles 
de verre sans risque de contact mecanique entre les 
faces inferieures des feuilles et la tdle 50 du caisson, ni 

25 risque de trace d'impact des jets gazeux provenant des 
orifices d'alimentation. En outre, sa raideur ajustee per- 
met de compenser sans probleme toute legere diffe- 
rence de niveaux entre le plan de convoyage dSf ini par 
les rouleaux 4 et celui defini par le coussin. 

30 En conclusion, les caracteristiques aussi bien 
structurelles que fonctionnelles du coussin d'air genere 
par le dispositif de supportage selon llnvention lui con- 
fer ent les proprietes d'homogeneite a haute tempera- 
ture a la fois dans le temps et dans I'espace, 

35 homogenerte garantissant un glissement puis une 
immobilisation sur celui-ci des feuilles de verre accom- 
pagnes eventuellement d'operation(s) de recentrage 
sans nuire cependant a leur qualite optique. 

En outre, il est a noter que ledit dispositif de support 

40 par coussin d'air est d'une grande simplicity de concep- 
tion, ce qui rend tout a fait envisageable et acceptable 
industriellement le changement de dispositif a chaque 
changement de fabrication d'un vitrage donne, sans 
entraTner de surcoOts notables et/ou de complexite de 

45 mise en route particuliere. 

Revendications 

1. Dispositif pour supporter/transferer dans une cel- 
50 lule de formage (2) au moins la partie centrale de 
feuilles de verre, chauffees a leur temperature de 
formage, comportartt un caisson pressurise (21) 
generant un coussin d'air dorrt la face superieure 
(50) presente une alternance d'orif ices d'alimenta- 
55 tion en gaz (51 ) et de fentes d'echappement en gaz 
(52), caracterlse en ce que ledit caisson comporte 
une pluralite de compartiments individuels (53) 
transversaux par rapport a I'axe de defilement des 
feuilles de verre (28), les parois separant lesdits 
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compartiments etant deiinies par des fourreaux 
d'echappement des gaz (54) prolongeant a I'irrte- 
rieur du caisson les fentes d'echappement (52) 
pour evacuer les gaz hors du caisson, chacun des- 
dits compartiments (53) ayant d'une part une lar- 5 
geur mesuree parall element audit axe inferieure a 
la « hauteur » des feuilles de verre et d 'autre part 
etant muni d'amenees de gaz jusqu'aux orifices 
d'ali mentation (51) et presentant au moins deux 
niveaux de repartition de pression. 10 

2. Dispositif selon la revendication 1 , caracterise en 
ce qu*au moins un premier niveau de repartition de 
pression est realise dans le conduit d'alimentation 

en gaz de chacun des compartiments. 15 

3. Dispositif suivant Tune des revendications prece- 
dentes, caracteriss en ce qu'au moins un niveau 
de repartition de pression est realise individuelle- 
ment a I'interieur de chacun des compartiments 20 
(53). 

4. Dispositif suivant la revendication 2 ou 3, caracte- 
rise en ce que les niveaux de repartition de pres- 
sion sont obtenus par interposition a I'ecoulement 25 
gazeux d'au moins une plaque (56) percee d orrfi- 
ces repartis (57). 

5. Dispositif seion Tune des revendications preceden- 
ts , caracterise en ce qu'il comport e un conduit 30 
d'alimentation en gaz commun a tous les comparti- 
ments (53). 

6. Dispositif selon Tune des revendications preceden- 
ts, caracterise en ce que Palimentation en gaz 35 
est obtenue par un generateur du type des ventila- " 
teurs a air chaud ou trompes Venturi. 

7. Dispositif selon Tune des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce que des moyens d'aspira- 40 
tion recyclent les gaz d'echappement dans la 
cellule de bombage (2) a leur sortie des fourreaux 
d'echappement (54). 

8. Dispositif selon I'une des revendications preceden- 45 
tes, caracterise en ce qu'au moins (a face supe- 
rieure (50) du caisson est fabriquee a partir d'une 
plaque de tdle metallique recouvrant I'ensemble 
des compartiments, de preference usinee puis sta- 
bilisee thermiquement ou moulee. so 

9. Procede de mise en oeuvre du dispositif selon Tune 
des revendications precedentes, caracterise en ce 
qu'on ajuste ie r eg I age du coussin d'air de maniere 

a permettre une « hauteur de vol » des feuilles de ss 
verre comprise entre 0,5 et 3 mm, et de preference 
d'environ 2 mm, et de maniere a ce que ia vitesse 
du gaz du coussin d'air soit inferieure a 20 m/s et 
soit de preference d'environ 10 m/s. 



10. Procede de mise en oeuvre du dispositif selon I'une 
des revendications 1 a 8, caracterise en ce qu'on 
regie le rapport de la pression regnant dans le cais- 
son sur la pression regnant dans le coussin d'air a 
une valeur comprise entre 3 et 7. 

1 1 . Procede de mise en oeuvre du dispositif selon I'une 
des revendications 1 a 8, caracterise en ce qu'on 
chauffe les gaz d'alimentation a une temperature 
proche de celie des feuilles de verre et eventuelle- 
ment a une temperature superieure. 

12. Application du dispositif selon I'une des revendica- 
tions 1 a 8 dans une technique de bombage ou la 
feuitie de verre (28) est convoy ee sur un lit de rou- 
leaux (4) dans le four de rechauffage (1) destine a 
les chauffer a leur temperature de ramollissement 
-puis-glisse sur le coussin d'air oenere Dar le cais- 
son (21) dans la cellule de formage (2), s'y immobi- 
lise et est ensuite prise en charge par les outils de 
bombage (11, 22). 

1 3. Application selon la revendication 1 2, caracterisee 
en ce que la feuille de verre (28) est chauffee a 
temperature de bombage dans un four horizontal 
(1) qu'elle traverse vehiculee par un convoyeur a 
rouleaux moteurs (4) qui la conduit dans une cellule 
de bombage (2) ou est maintenue une temperature 
ambiante sensiblement identique a la temperature 
de bombage de ladite feuille (28), puis s'immobilise 
dans la cellule de bombage (2) a 1'aplomb inferieure 
annulaire (22) entourant le dispositif comprenant le 
caisson pressurise (2) generant le coussin d'air 
soutenant la partie centrale de la feuille (28), ladite 
forme inferieure annulaire (22) etant soulevee pour 
venir presser la feuille de verre (28) contre la forme 
superieure (11) de bombage, la forme inferieure 
annulaire (22) et le dispositif comprenant le caisson 
pressurise (21) etant de preference montes sur une 
platine (18) placee a i'exterieur de la cellule de 
bombage (2). 

Claims 

1 . Device for supporting/transferring, in a shaping sta- 
tion (2), at least the central part of glass sheets, 
heated to their shaping temperature, the device 
comprising a pressurized box (21) generating an air 
cushion, the upper face (50) of which has an alter- 
nation of gas supply orifices (51) and of gas dis- 
charge slots (52), characterized in that said box 
comprises a plurality of individual compartments 
(53), transverse to the axis of travel of the glass 
sheets (28), the walls separating said compart- 
ments being defined by gas discharge sleeves (54) 
continuing, inside the box, the discharge slots (52) 
for discharging the gases out of the box, each of 
said compartments (53) having, on the one hand, a 
width measured parallel to said axis smaller than 
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the "height" of the glass sheets and, on the other 
hand, being provided with means for supplying the 
gas as far as the supply orifices (51) and having at 
least two levels of pressure distribution. 

5 

2. Device according to Claim 1 , characterized in that 
at least one first pressure distribution level is cre- 
ated in the supply duct for gas to each of the com- 
partments. 

10 

3. Device according to one of the preceding Claims, 
characterized in that at least one pressure distribu- 
tion level is realized individually inside each of the 
compartments (53). 

15 

4. Device according to Claim 2 or 3, characterized in 
that the pressure distribution levels are produced by 
the interposition of at least one plate (56) perforated 
by distributed orifices (57) in the gas flow. 

20 

5. Device according to one of the preceding Claims, 
characterized in that it comprises a common supply 
duct for gas to all the compartments (53). 

6. Device according to one of the preceding Claims, 25 
characterized in that the gas supply is produced by 

a generator of the hot air blower type or venturi tube 
type. 

7. Device according to one of the preceding Claims, 30 
characterized in that suction means recycle the dis- 
charge gases into the bending station (2) at their 
exit from the discharge sleeves (54). 

8. Device according to one of the preceding Claims, 35 
characterized in that at least the upper face (50) of 
the box is made from a plate of metal covering the 
entirety of the compartments, the plate being pref- 
erably machined and then thermally stabilized or 
moulded. 40 

9. Process for using the device according to one of the 
preceding Claims, characterized in that the setting 
of the air cushion is so adjusted as to permit a "lift 
height" of the glass sheets of between 0.5 and 3 45 
mm, and preferably of approximately 2 mm, and in 
such a way that the speed of the air cushion is less 
than 20 m/s and preferably is approximately 10 m/s. 

10. Process for using the device according to one of so 
Claims 1 to 8, characterized in that the ratio of the 
pressure obtaining in the box to the pressure 
obtaining in the air cushion is adjusted to a value of 
from 3 to 7. 

55 

11. Process for using the device according to one of 
Claims 1 to 8, characterized in that the feed gases 
are heated to a temperature close to that of the 
glass sheets and possibly to a higher temperature. 



1 2. Application of the device according to one of Claims 
1 to 9 in a bending technique in which the glass 
sheet (28) is conveyed on a bed of rollers (4) 
through the reheating furnace (1) intended for heat- 
ing them to their softening temperature, and then 
slides over the air cushion generated by the box 

(21) in the shaping station (2), stops there and is 
then taken over by the bending tools (1 1 , 22). 

13. Application according to Claim 12, characterized in 
that the glass sheet (28) is heated to bending tem- 
perature in a horizontal furnace (1), through which 
it passes carried on a conveyor having driven rollers 
(4) which conducts it into a bending station (2), 
where an ambient temperature substantially identi- 
cal to the bending temperature for said glass sheet 
(28) is maintained, and then stops in the bending 
station (2) vertically above an annular lower mould 

(22) , surrounding the device comprising the pressu- 
rized box (2) generating the air cushion supporting 
the central part of the glass sheet (28), said annular 
lower mould (22) being raised to press the glass 
sheet (28) against the upper bending mould (11), 
the annular lower mould (22) and the device com- 
prising the pressurized box (21) being preferably 
mounted on a plate (18) situated outside the bend- 
ing station (2). 

PatentansprOche 

1 . Vorrichtung zum Tragen/Transportieren wenigstens 
des zentralen Bereichs von auf ihre Formgebungs- 
temperatur erhitzten Glasscheiben in eine Formge- 
bungszelle (2), welche einen ein Luftkissen 
erzeugenden Druckkasten (21) umfaBt, dessen 
Obersette (50) abwechselnd GasversorgungsGff- 
nungen (51) und Gasaustrittsschlitze (52) aufweist, 
dadurch gekennzeich.net, daB der Kasten eine 
Vielzahl einzelner Abteile (53) enthalt, die quer zur 
Durchlaufachse der Glasscheiben (28) stehen, 
wobei die diese Anteile trennenden Wande von 
Gasaustrittsfachern (54) gebildet werden, die im 
Kasteninneren die Austrrttsschlitze (52) verlangern, 
um das Gas aus dem Kasten zu evakuieren, und 
jedes der Anteile (53) einerseits eine zu dieser 
Achse parallel gemessene Breite besitzt, die Wei- 
ner als die "H6he" der Glasscheiben ist, und ande- 
rerseits mit Gaszufuhrungen bis zu den 
VersorgungsGffnungen (51) ausgestattet ist und 
wenigstens zwei Druckverteilungsniveaus aufweist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens ein erstes Druckvertei- 
lungsniveau in der Gasversorgungsleitung jedes 
Anteils verwirWicht wird. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzelchnet, daB wenig- 
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stens ein Druckverteilungsniveau indrviduell im 
Inneren jedes Anteils (53) verwirklicht wind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Druckverteilungsniveaus s 
erhalten werden, indem in den Gasstrom wenig- 
stens eine Platte (56) eingebaut wird, die von ver- 
teilten Offnungen (57) durchbohrt ist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 10 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
eine Gasversorungsleitung enthalt. die samtlichen 
Abteilen (53) gemeinsam ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden is 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Gasversorgung durch einen Erzeuger vom Typ von 

Hei 0! Lift! Liftarn cdsr VonturidOsen erhalten wird. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 20 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daft das 
ausgestromte Gas durch Ansaugmittel am Aus- 
gang der Austrittsfacher (54) in die Biegezelle (2) 
zuruckgef uhrt wird. 

25 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daft wenig- 
stens die Oberseite (50) des Kastens aus einer 
samtiiche Abteile bedeckenden Platte hergesteltt 

ist, die vorzugsweise ein spannungsfrei gegluhtes 30 
maschinell bearbeitetes Metallbiech oder gegossen 
ist. 

9. Verfahren zur Anwendung der Vorrichtung nach 
einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 35 
gekennzeichnet, daft die Regelung des Luftkis- 
sens so eingestellt wird, daB es eine "Schwebe- 
hohe" der Glasscheiben von 0,5 bis 3 mm und 
vorzugsweise von etwa 2 mm ermoglicht und die 
Gasgeschwindigkeit des Lxiftkissens weniger ais 20 40 
m/s und vorzugsweise etwa 10 m/s betragt. 

10. Verfahren zur Anwendung der Vorrichtung nach 
einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Verhaltnis des im Kasten herr- 45 
schenden Drucks zu dem im Luftkissen 
henrschenden Druck auf einen Wert von 3 bis 7 ein- 
geregelt wird. 

11. Verfahren zur Anwendung der Vorrichtung nach so 
einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Versorgungsgas auf eine Tem- 
peratur, die nahe der der Glasscheiben ist, und 
gegebenenfalls auf eine darQber Hegende Tempe- 
ratur erhitzt wird. ss 

12. Anwendung der Vorrichtung nach einem der 
AnsprQche 1 bis 8 in einem Biegeverfahren, in wei- 
chemdie Glasscheibe (28) in den Erwarmungsofen 



(1), der vorgesehen ist, sie auf ihre Erweichungs- 
temperatur zu erhitzen, auf einem Rollen-bett (4) 
befordert wird und danach auf dem von dem Ka- 
sten (21) erzeugten Luftkissen in die Formge- 
bungszelle (2) gieitet, wo sie anhaft und anschlie- 
Bend von den Biegewerk-zeugen (11, 22) 
aufgenommen wird. 

13. Anwendung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet daG die Glasscheibe (28) in einem Hort- 
zontalofen (1) auf Biegetemperatur erhitzt wird, den 
sie, transportiert von einem FOrderer (4) mit ange- 
triebenen Rollen, durchlauft, der sie in eine Biege- 
zelle (2) bringt. worin eine Umgebungstemperatur 
aufrechterhalten wird, die etwa gleich der Biege- 
temperatur dieser Glasscheibe (28) ist, und sie 
anschlieBend in der Biegezelle (2) senkrecht zur 
unterAn-R|nnform_(22)_anhait s welch e.die Vorrich: 
tung umgibt, die den Druckkasten (2) enthalt, der 
das Luftkissen erzeugt, welches den zentralen 
Bereich der Glasscheibe (28) abstutzt, wobei die 
untere Ringform (22) angehoben wird, um die Glas- 
schei-be (28) an die obere Biegeform (1 1) zu pres- 
sen und die untere Ringform (22) und die den 
Druckkasten (21) enthal-tende Vorrichtung vor- 
zugsweise auf einer Platte (18) angebracht sind, 
die auBerhalb der Biegezelle (2) angeordnet ist. 
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(g) ProcSde et dispositif pour supporter et transferer des feuilles de verre dans une cellule de formage. 

@ L'invention concerne un dispositif et son pro- 
cede de mise en oeuvre pour supporter/trans- 
feYer dans une cellule de formage (2) au moins 
la partie centrale de feuilles de verre, chauffees 
& leur temperature de formage, ledit dispositif 
comportant un caisson pressurise (21) gen£rant 
un coussin d'air. Ledit caisson comporte une 
pluralite de compartiments individuels (53) 
transversaux par rapport a I'axe de defilement 
des feuilles de verre (28), chacun desdits 
compartiments (53) ayant d'une part une lar- 
geur mesuree parallelement audit axe petite par 
rapport a la "hauteur" des feuilles de verre et 
d'autre part etant muni de moyens d'alimenta- 
tion en gaz presentant au moins deux niveaux 
de repartition de pression. 
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L'invention a trait aux techniques de bombage de 
feuilles de verre, et plus particulterement aux dispo- 
sitifs et proc6des faisant partie de ces techniques, qui 
permettent de transferer et/ou supporter des feuilles 
de verre a Pinterieur de la cellule de formage. s 

Ces techniques sont notamment destinies & la 
fabrication de vitrages pour automobiles, qu'ils soient 
bomb6s puis tremp§s (equipant alors le plus souvent 
les c6t£s et I'arriere du vehicule) ou bombes puis re- 
cuits en vue d'un assemblage sous la forme de vitra- 10 
ges composites comportant par exemple de deux 
feuilles de verre (utilises alors notamment en tant que 
pare-brise). 

Or, tout particulierement dans le domaine de I'au- 
tomobile, les vitrages doivent r6pondre k des criteres 1 5 
tr£s sevferes, notamment en termes de qualite opti- 
que et de conformity au galbe present 

C'est pourquoi tous les efforts tendent d minimi- 
ser les risques de creation de defaut, par exemple par 
frottement des feuilles de verre contre les outillages 20 
avec iesquels elles sont en contact, cr6ant des mar- 
ques & leur surface, et/ou par un positionnement in- 
^•ow icumco yiai icxppui i auAuiis uu images, no- 
tamment par rapport aux formes de bombage, provo- 
quant alors des galbes non conformes. Ceci est bien 25 
sur d'autant plus crucial quand les feuilles se trouvent 
dans la cellule de formage, ayant atteint leur tempe- 
rature de ramollissement, et subissent un bombage 
par aspiration et/ou pressage mecanique au contact 
direct avec des formes de bombage. 30 

On rappelle que selon certaines techniques de 
bombage usuelles, en general, les feuilles de verre 
traversent horizontalement au four de r6chauffage, 
convokes sur un lit de rouleaux qui se poursuit jus- 
que dans la cellule de formage, lit de rouleaux d'ou el- 35 
les sont alors soulev6es, notamment par aspiration 
p6riph6rique cre6e par un caisson de d6pressurisa- 
tion, au contact de la face inferieure galb6e d'une for- 
me de bombage sup§rieure, face dont eiles epousent 
plus ou moins la courbure sous I'effet de Inspiration. 40 
Ce formage peut ensuite §tre complete soit sous Tac- 
tion conjugu6e de Tinertie et de la gravity par largage 
des feuilles sur une forme inferieure annulaire, soit 
par pressage m6canique des feuilles entre forme su- 
perieure et forme inferieure annulaire. Puis les feuil- 45 
les sont evacuees, soit sur la meme forme annulaire 
inferieure, soit sur une forme annulaire sp§cifique 
pour la trempe vers la cellule de trempe/traitement 
thermique. On se rapportera notamment axu brevets 
FR-B-2 085 464 ; EP-B-241 355 ; EP-A-240 418 ; so 
EP-A-241 355 ; EP-A-255 432 et EP-A-389 315. 

Se pose cependant le probl&me de choisir le 
moyen de transfert et/ou support des feuilles dans 
cette cellule, moyen qui soit le plus apte & conserver 
auxdites feuilles leur quality optique £ des tempera- 55 
tures eievees. 

Les techniques de bombage precitees preconi- 
sent en effet comme moyen de transfert des feuilles 



du four a la cellule de formage puis comme moyen de 
support des feuilles dans la cellule avant prise en 
charge par les formes de bombage, une simple suite 
de rouleaux convoyeurs prolongeant le lit de rouleaux 
present dans le four. Cela implique alors un contact 
mecanique direct entre rouleaux et feuilles ramollies 
dans la cellule, ce qui ne peut que limiter les possibi- 
lites de recentrage des feuilles par rapport aux for- 
mes de bombage (recentrage notamment effectue 
par les moyens exposes dans la demande de brevet 
EP-A-389 315 pr6citee), car tout repositionnement 
d'une certaine amplitude conduit a un glissement re- 
latif feuilles/rouleaux accompagne de frottements g£- 
n§rateurs de marque. 

D'autres techniques de bombage ont propose 
des moyens differents de transport et/ou support des 
feuilles dans la cellule de formage. Ainsi la demande 
de brevet EP-A-0 351 278 d6crit un procede de bom- 
bage consistant a transporter les feuilles du four a la 
cellule de formage a I'aide d'une bande transporteu- 
se flexible immobflisant les feuilles sous la forme de 
bombage qui, par aspiration, les prend ensuite en 
charge. Cette bande peut en outre participer au bom- 
bage en jouant le rd!e d'une contre-forme inferieure 
de pressage. Les contacts ponctuels rouleaux/feu il- 
les ont done ici ete remplaces par un contact con tinu 
entre feuilles et matiere souple, mais il s'agit toujours 
d'un contact m6canique susceptible d'engendrer des 
marques sur les feuilles. 

Par ailieurs, il est connu un proc6de "tout coussin 
d'air", notamment decrit dans le brevet US-3 869 271 , 
ou des coussins d'air successifs dans le four se pro- 
longent en un coussin d'air dans la cellule de formage 
pour assurer la totality du convoyage des feuilles. Ce- 
pendant la mise en oeuvre en paratt delicate car il 
n'est pas facile de garantir une bonne planeite de I'en- 
semble des coussins sur une longueur aussi impor- 
tante, d'autant plus que Tunique mode de realisation 
utilise des caissons pressurises en ceramique poreu- 
se, de fabrication delicate et coOteuse et de reproduc- 
tibilite incertaine. 

En outre, utiliser un coussin d'air en partie amont 
du four, c'est-6-dire quand les feuilles de verre sont 
encore tr£s rigides, tend & creer des defauts de pla- 
n6it6 sur celles-ci, notamment des concavites trans- 
versales par rapport a leur axe de defilement, defauts 
qui peuvent provoquer des contacts physiques acci- 
dentels entre la face inferieure des feuilles de verre 
et le caisson gen6rant le coussin d'air. 

L'invention a alors pour but la conception d'un 
moyen de transfert/support des feuilles de verre 
dans une cellule de formage apte £ fonctionner £ hau- 
te temperature, preservant la quafite optique des 
feuilles meme en cas d'operation de recentrage de 
celles-ci dans leur plan de convoyage, et qui soit de 
realisation et de mise en oeuvre simples. 

Selon I'invention, le dispositif pour supporter 
et/ou transferer dans une cellule de formage au 
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moins la partie centrale de feuilles de verre chauffees 
k leur temperature de formage comporte un caisson 
pressurise generant un coussin d'air. Ledit caisson 
comprend une plurality de compartiments in divi duels 
transversaux par rapport k I'axe de defilement des 5 
feuilles de verre. Chacun des compartiments a d'une 
part une largeur (mesur6e parallelement audit axe) 
petite par rapport k la "hauteur" des feuilles de verre 
et d'autre part est muni de moyens d'aJimentation en 
gaz presentant au moins deux niveaux de repartition w 
de pression. (La "hauteur" des feuilles correspond 
dans le cadre de ('invention k sa dimension mesuree 
parallelement k leur axe de defilement). 

Le choix d'un dispositif a coussin d'air presente 
en effet de nombreux avantages, notamment par rap- 15 
port k un lit de rouleaux, puisqu'il offre une surface de 
contact pneumatique et non m6canique aux feuilles 
de verre ramollies. On evite ainsi les risques de mar- 
quage de leurs faces inferieures, meme en cas d'ope- 
ration de recentrage des feuilles sur ce coussin par 20 
rapport aux formes de bombage, et ceci juste avant 
qu'elles ne soient prises en charge par lesdites for- 
mes, ce qui supprime tout risque de voir les feuilles se 
desorienter k nouveau avant leur bombage. 

Jusque la, le probleme etait par ailieurs d'arriver 25 
k obtenir une bonne uniformity de surface de support 
de ce coussin d'air, et ceci k des temperatures pou- 
vant facUement exceder 600°C. 

Or les deux caracteristiques specif iques du cous- 
sin d'air selon I'invention, le compartimentage du 30 
caisson le generant et ('utilisation de plusieurs ni- 
veaux de repartition de pression, concourent a une 
parfaite homogeneity du coussin d'air, k la fois dans 
le temps et dans ses parametres de pression en tout 
point. 35 

En effet, ii est nettement plus difficile de garantir 
une homogeneity dans le temps du support par cous- 
sin d'air lorsqu'il doit porter des feuilles de verre dis- 
continues que lorsqu'il est destine k porter par exem- 
ple un ruban de verre continu. 40 

Dans le premier cas, qui est celui qui concerne 
I'invention, ii faut que le coussin d'air puisse "reagir" 
correctement aux incessantes mises en regimes pro- 
voquees tout au long de la progression de chacune 
des feuilles de verre k sa surface. 45 

Segmenter le caisson en compartiments revient 
k generer non plus un coussin d'air, mais une plurality 
de coussins d'air adjacents et de surface de contact 
avec les feuilles de verre beaucoup plus reduite. 
Done, au fur et k mesure de !'avanc£e au dessus du 50 
caisson de chacune des feuilles, chacun de ces "pe- 
tits" coussins d'air se met progressivement en regime 
independamment de tous les autres, et se stabilise 
beaucoup plus rapidement que ne pourrait le faire un 
coussin d'air non segments, dit par la suite "coussin 55 
d'air global". II est par ailieurs beaucoup plus facile, in- 
trinsequement, d'obtenir une bonne homogeneity 
dans le cas d'un coussin d'air de taille reduite que 



dans le cas d'un coussin d'air plus etendu, car ii est 
plus aise techniquement de garantir des caracteristi- 
ques de soufflage et d'evacuation de gaz uniformes 
sur une petite surface que sur une grande. 

En outre, les niveaux de repartition de pression 
des moyens d'alimentation en gaz pr6vus selon I'in- 
vention permettent d'obtenir dans chacun des cous- 
sins d'air gen6res par les compartiments une bonne 
homogynyity de pression en tout point Ceci est n6- 
cessaire dans la mesure ou les feuilles de verre au- 
del& de leur temperature de ramollissement, e'est-a- 
dire vers 650°C, se conduisent comme un materiau 
visqueux, materiau qui se deformerait irr6mediable- 
ment si le regime de pression regnant dans le coussin 
d'air global etait heterogene localement. 

Au moins un premier niveau de repartition de 
pression peut notamment etre effectue directement 
dans le conduit d'alimentation en gaz de chacun des 
compartiments, conduit qui peut par ailieurs §tre cen- 
tralise et commun a. I'ensemble des compartiments. 
Au moins un autre niveau de repartition peut etre pre- 
vu egaiement a I'interieur de chacun desdits compar- 
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exemple etre tres ais6ment obtenus par interposition 
k I'ycoulement gazeux d'au moins une plaque percee 
d'orif ices repartis, de pryfyrence de manifere regulie- 
re. 

De preference, la face superieure du caisson qui 
recouvre i'ensemble des compartiments presente 
une alternance d'orifices d'alimentation notamment 
circulaires et de fentes d'echappement, notamment 
transversales a I'axe de defilement des feuilles de 
verre. En effet il s'est avere avantageux de prevoir 
egaiement des fentes d'echappement, plutdt que de 
se contenter d'un echappement des gaz peripheri- 
ques dont il a ete ve>rrfi6 experimentalement qu'il tend 
a provoquer un phenomene de "cloche", e'est-^-dire 
de surpression au centre des coussins d'air due k des 
difficultes d'evacuation. 

Pour des raisons notamment de simplicity de 
conception, il est souhaitable d'evacuer les gaz du 
coussin d'air sans recourir a un systeme d'aspiration 
au niveau de ses fentes dans le caisson. Dans ce cas, 
il est preferable d'adapter d'une part les dimensions 
des fentes, c'est-S-dire les prevoir suff isamment lar- 
ges par exemple, d'autre part de pry voir une distance 
separant le fond du caisson du sol qui soit suff isante, 
afin d'assurer une evacuation des gaz satisfaisante 
au niveau de la cellule de formage. 

On peut cependant aussi faire appel k des dispo- 
ses d'aspiration au niveau de ces fentes, rendant la 
structure du caisson plus complexe mais pouvant 
conduire k une maltrise plus optimisee de I'evacua- 
tion de ces gaz. 

Par ailieurs, pour ne pas cr6er de perturbations 
de pression k I'interieur des compartiments du cais- 
son, ces fentes se prolongent avantageusement k 
I'inteneur du caisson en fourreaux d'ychappement 
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evacuant les gaz hors du caisson. On prevoit alors de 
preference des moyens d'aspiration de ces gaz au 
sortir desdits fourreaux dans ia cellule de formage, 
af in d'effectuer un recyclage de ces derniers. 

Le mode de realisation le plus simple de inven- 
tion consiste a utiliser ces fourreaux en tant que pa- 
rois des compartments du caisson, fourreaux pou- 
vant alors 6galement jouer le rdle de raidisseurs me- 
canique du caisson. 

Le disposrtrf seion invention utilise de preferen- 
ceune alimentation en gazobtenue parun generateur 
du type ventilateur a air chaud ou trompe Venturi, 
c'est-a-dire des generateurs bien connus, car il per- 
met d'obtenir un coussin d'air global apte a supporter 
de maniere satisfaisante des feuilles de verre sans 
necessiter des debits et/ou des pressions tres irnpor- 
tantes. 

On utilise notamment, au moins pourconstituer la 
face superieure du caisson qui recouvre ('ensemble 
des compartiments, une plaque de t&le metallique 
usinee de maniere appropriee puis stabilisee thermi- 
quement, ce qui est un mode de realisation simple et 
reproductible. On peut aussi envisager une plaque 
metallique ou une plaque en ceramique qui soient 
moulees. 

Dans le cas ou I'on destine le coussin d'air a sup- 
porter la feuille de verre dans sa cellule de formage 
avant prise en charge par une forme annulaire infe- 
rieure, notamment pour une operation de pressage de 
la feuille contre une forme superieure pleine galbee, 
il est avantageux de placer la forme annulaire a ia pe- 
ripheric du coussin afin qu'elle puisse saisir les bords 
de la feuille sans interference perturbatrice avec le 
coussin d'air. Le mieux est alors de creer un coussin 
d'air dont le contour soit similaire a celui de la feuille 
de verre mais de proportions legerement plus redui- 
tes, ce dernier ne supportant alors que ia partie cen- 
trale de la feuille de verre, et non son extreme peri- 
pheric. 

L'invention a egalement pour objet le procede de 
mise en oeuvre de ce dispositif. II s'agit notamment 
d'ajuster le rSglage du coussin d'air, c'est-a-dire no- 
tamment les parametres fonctionnels telle que I'ali- 
mentation en gazet les parametres structured du dis- 
positif, tels que le nombre et la conception des ni- 
veaux de repartition de pression, de maniere a obtenir 
un coussin d'air conferant aux feuilles de verre une 
"hauteur de vol" appropriee. On def init cette hauteur 
de vol par la distance, mesuree perpendiculairement 
au plan du coussin d'air, qui separe la face superieure 
du caisson de pressurisation de la face inferieure de 
la feuille de verre. La selection de cette hauteur de vol 
est importante, car elle conditionne un transfert sans 
heurts entre les moyens de convoyage hors de la cel- 
lule de formage et le caisson d'air dans la cellule. On 
choisit de preference une hauteur de vol comprise en- 
tre 0,5 et 3 mm et notamment d'environ 2 mm, une 
gamme qui permet d'eviter des reglages trop precis 



etfastidieux entre le niveau des moyens de convoya- 
ge precedents tels que de rouleaux et celui du coussin 
d'air. En outre, en choisissant une hauteur de vol suf- 
fisamment importante, on reduit les risques de mar- 
5 quage accidentel des feuilles de verre au contact de 
la face superieure du caisson pressurise et/ou au 
contact de traces de calcin eventueliement presentes 
sur celle-ci. 

Cette hauteur de vol est de preference choisie 
10 pour les memes raisons en correlation avec une "rai- 
deur" de coussin optimisee, raideur que Ton peut se- 
lectionner notamment selon les memes parametres 
fonctionnels et/ou structures pre-cites. Ce caractere 
de raideur peut etre def ini par i'aptitude du coussin a 
15 reagir instantanement a une sollicitation en altitude 
sur un point d'une feuille de verre, par exemple pour 
eviter qu'une feuille prenant une legere inclinaison 
due a un niveau de coussin d'air legerement inferieur 
a celui du lit de rouleaux precedent, ne vienne buter 
20 en partie avant contre la face superieure du caisson. 
Trop "raide", un coussin d'air peut en revanche gene- 
rer des phenomenes de vibration destabllisants. 
Dans ia pratique, cette raideur est evaiuee notam- 
ment parle calcul du rapport entre la pression regnant 
25 dans le caisson et la pression regnant dans le coussin 
d'air. Dans le cadre de invention, on choisit de pre- 
ference un tel rapport compris entre 3 et 7, ce qui 
conduit a une raideur satisfaisante. Cela implique 
qu'une grande partie de la perte de charge est reali- 
30 see dans les compartiments a I'interieur du caisson, 
et non pas au niveau du coussin d'air seulement. Cet- 
te caracteristique est avantageuse, car elle contribue 
a diminuerle phenomene de perturbation sequentiel- 
le du coussin d'air due a I*arriv6e discontinue des 
35 feuilles de verre a sa surface. En effet, si I'essentiel 
de la perte de charge s'effectuait au contraire au ni- 
veau du coussin d'air, chaque arrivee de feuilles cree- 
rait une perte de charge momentanee beaucoup plus 
considerable done beaucoup plus perturbatrice. 
40 II est preferable, en outre, d'ajuster le r6glage du 

coussin d'air et notamment I'alimentation en gaz, de 
maniere a ce que la vitesse des gaz du coussin d'air 
contre la face inferieure des feuilles de verre n'exce- 
de pas 20 m/s, afin de ne pas creer de risque de mar- 
45 quage du a I'impact des gaz arrivant au contact de 
ces dernieres. 

De maniere a ne pas generer des differences de 
temperatures dans I'epaisseurdu verre, les gaz d'ali- 
mentation du coussin d'air global sont de preference 
so a une temperature tres proche de celle des feuilles de 
verre et/ou de I'atmosphere de la cellule de formage. 
La temperature du gaz d'alimentation peut cependant 
§tre un peu superieure, ceci afin de creer une legere 
surchauf fe des faces inferieures des feuilles de verre, 
55 faces destinees a etre mises en extension lors du 

contact avec la forme superieure pleine galbee de ! 
bombage. Cette surchauffe facilite ainsi le bombage, i 
notamment dans le cas ou Q doit conferer aux feuilles j 

4 
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un degre de courbure prononce. Cette surchauffe 
s'ef fectuant sur un coussin d'air et sans contact ulte- 
rieur des feuilles ramollies avec un convoyeur meca- 
nique type rouleaux avant leur bombage, il devient 
possible de Tamplif ler sans encourir de risque accru 5 
de marques et/ou ondulations comme c'est le cas 
lorsque les feuilles sont supportees par des rouleaux, 
ce qui est tres avantageux. 

invention porte egalement sur les precedes de 
bombage utilisant le dispositif de I'invention, proce- w 
des consistant a convoyer les feuilles de verre sur un 
lit de rouleaux dans un four de rechauffage destine a 
les chauffer a ieur temperature de bombage, puis a 
les faire glisser sur le coussin d'air genere par le cais- 
son pressurise de I'invention dans la cellule de bom- 15 
bage, a les immobiliser sur ledit coussin avant de les 
prendre en charge par les divers outils de bombage. 

Notamment, dans le cadre de la technique de 
bombage exposee dans la demande de brevet fran- 
gais FR-A-2 678 261 le precede de bombage consiste 20 
a chauffer chaque feuille de verre dans un four hori- 
zontal qu'elle traverse vehiculee sur un convoyeur a 
rouleaux moteurs qui !a conduit dans una cellule de 
bombage ou est maintenue une temperature ambian- 
te sensiblement identique a celle de la feuille de 25 
verre, puis a immobiliser la feuille dans la cellule de 
bombage a I'aptomb d'une forme inferieure annulaire 
entourant le dispositif de I'invention comprenant le 
caisson pressurise generant le coussin d'air soute- 
nant la feuille de verre dans sa partie centrale, puis 30 
a soulever la forme inferieure annulaire af in que celle- 
ci vienne presser la feuille contre la forme superieure 
de bombage. De preference, a la fois la forme infe- 
rieure annulaire et le dispositif comprenant le caisson 
pressurise sont monfes sur une platine placee a I'ex- 35 
terieur de la cellule de bombage. 

Les caracteristiques et avantages de I'invention 
ressortent de la description ci-apres d'un mode de 
realisation non limitatrf, a I'aide des figures suivan- 
tes : 40 

Fig. 1 : une cellule de for mage vue de cote 
comprenant le caisson generant le coussin d'air selon 
I'invention. 

Fig. 2 : une vue de dessous d'une feuille de verre 
supportee parle coussin d'airselon I'invention etcen- 45 
tree au-dessus de la forme inferieure annulaire de 
bombage. 

Fig. 3 : une vue de dessus du caisson pressurise 
generant le coussin d'air selon I'invention. 

Fig. 4 : une coupe transversale dudit caisson 50 
pressurise parallelement a I'axe de defilement des 
feuilles de verre provenant du four. 

Fig. 5 : une demi-coupe du mime caisson pres- 
surise selon un plan parallele a sa face superieure. 

II est tout particulierement avantageux d'utiliser 55 
les dispositifs et precedes de support selon I'inven- 
tion dans le contexte de la technique de bombage de- 
crite aux figures 1 et 2 de la presente demande repre- 



nant I'enseignement de la demande de brevet fran- 
$ais FR-A 2 678 261 , demande a laquelle on se rap- 
portera pour plus de details. 

II va de soi, cependant, que le dispositif et le pro- 
cede de I'invention peuvent avantageusement etre 
utilises dans toute cellule de formage et quelle que 
soit la technique de bombage envisagee. lis peuvent 
ainsi remplacer avantageusement tous les moyens 
de convoyage/support de feuilles dans la cellule, no- 
tamment decrits dans les brevets ou demandes de 
brevets cites au debut de la presente demande. 

Ala figure 1, est representee une cellule de bom- 
bage 2, cellule munie d'une sortie 3 en direction de la 
cellule de refroidissement faisant suite a un four 1 
dont n'est representee que la partie terminate. Dans 
ce four, la feuille de verre est convoyee par un ensem- 
ble de rouleaux moteurs 4 par exemple en silice ou 
autre ceramique refractaire. 

Ce convoyeur se prolonge jusqu'a la cellule de 
bombage (rouleau 4*), enceinte isolee thermique- 
ment ou est maintenue une temperature de I'ordre de 
la temperature de bombage des feuilles de verre, ty- 
piqu6iTi6nt de I'ordre de 650-C iorsqu'une trempe 
thermique est prevue et de I'ordre de 550°C pour un 
recuit ulterieur. Un rideau 5 est eventuellement utilise 
pour eviter des courants d'air parasites qui pourraient 
etre generes par exemple lors des enfournements. 
Dans la zone de formage proprement dite, le 
convoyeur est interrompu, toutefois, de nouveaux 
rouleaux 4" sont disposes dans le meme alignement 
de I'autre cdte de cette zone pour permettre d'eva- 
cuer, le cas echeant, un volume non traite. 

Entre ces rouleaux 4' et 4" est dispose le dispo- 
sitif de support selon I'invention 21 des feuilles de 
verre, generant un coussin d'air prolongeant le plan 
de convoyage defini par ces rouleaux. 

La partie inferieure de la cellule de formage, 
comporte une platine 18 portee par un chariot ou mu- 
nie directement de names 19. Cette platine 18 porte 
un element isolant 20, le caisson pressurise 21 du 
coussin d'air et la forme inferieure annulaire 22. Avec 
une telle disposition, en cas de changement de fabri- 
cation de vitrages, on peut aisement evacuer par la 
platine 18 hors de la cellule de bombage 2 conjointe- 
ment la forme annulaire 22 et le caisson 21, de ma- 
niere a les remplacer en une seule operation. 

Ladite forme annulaire 22 est de preference 
constitute par un rail continu, ce qui limite les risques 
de marquage de la surface du verre, mais peut ega- 
lement etre formee de par exemple trois elements ar- 
ticles entre-eux, ceci pour resoudre les problemes 
de bombages les plus complexes. Sur la forme infe- 
rieure annulaire 22 sont montes des doigts dlndexa- 
ge (non represents) qui viennent s'engager dans 
des fentes ou des oeillets (non represents) associes 
a la forme superieure 11. 

La figure 2 permet de visuaiiser, en vue de des- 
sous, la position relative de cette forme inferieure 22 
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et du coussin d'air g£ner6 par le caisson 21. 

Ce coussin d'air, bien sur un coussin d'air chaud, 
£St conforme k I'invention et plus sp6cialement detail- 
e aux figures 3 & 5. Place seulement au centre de ia 
forme annulaire 22, le coussin d'air peut etre ais6- 5 
ment regie de fagon k tang enter le convoyeur k rou- 
leaux lors de la prise en charge des feuilles de verre 
28. Le coussin d'air ne sert en regie g6n6rale qu'k 
soutenir la feuille de verre 28 dont le mouvement est 
command^ par le contact de sa partie arrfere avec les 10 
rouleaux. En pratique, cette commande est parfaite- 
ment ef f icace tant que le verre est en contact avec au 
moins un rouleau, le coussin d'air n'engendrant pra- 
tiquement pas de ralentissement du verre. N6an- 
moins, il peut §tre n6cessaire de pr6voir des moyens 15 
pour aider k I'avancement de la feuille de verre tels 
qu'un soufflage d'air chaud sur fa tranche, une orien- 
tation de biais de certain des orifices de la plaque su- 
perieure 50 (figure 3) ou encore une legfcre pente du 
coussin d'air. 20 

II doit 6tre souligne que dans le cas de I'invention, 
le seul coussin d'air utilise I'est dans la zone de for- 
rnage, ce qui evite nombre d ; inconv6nients bien 
connus de I'emploi des coussins d'air. En premier lieu, 
il est parfaitement possible d'operer dans le four une 25 
chauffe diff6renci6e de la face inferieure de la feuille 
de verre 28, car alors celle-ci est soutenue par des 
rouleaux. D'autre part, la trajectoire de (a feuille de 
verre 28 symbolisSe par la fteche representee en fi- 
gure 2 est maltris6e de mantere bien plus satisfaisan- 30 
te avec des rouleaux. 

Gn§ce k ce coussin d'air dans la zone de formage 
et aux butees de focalisation, on peut rattraper ais6- 
ment tous les hearts de trajectoire de I'ordre de quel- 
ques millimetres dOs aux rouleaux du four. Ces bu- 35 
tees Iat6rales 29 de focalisation sont montees solidai- 
res de la forme sup6rieure de bombage 11 (figure 1) 
ou en reference par rapport k celie-ci. En effet, si 
comme sch6matisee k la figure 2, la feuille de verre 
28 s'avance "pointe en avanf, D suff it que son even- 40 
tuel decalage lateral ne lui interdise pas de s'engager 
entre les butees de focalisation pour qu'un centrage 
parfait soit f inalement obtenu (en pratique ceci auto- 
rise, le plus souvent, un decalage de plusieurs centi- 
metres, ce qui est trks largement suff isant). Le verre. 45 
encore en contact avec au moins un rouleau 4 qui as- 
sure I'entrainement de la feuille, va giisser laterale- 
ment sur le coussin d'air sans risquerle moindre dom- 
mage. 

Avec un tel dispositif, le positionnement de la 50 
feuille de verre 28 est done complement indepen- 
dant du coussin d'air qui constitue purement un 
moyen de support du verre. Par contre, feuille de 
verre 28 et forme superieure de bombage 11 sont 
parfaitement en coincidence, meme si ia forme supe- 55 
rieure de bombage se decale par rapport k sa position 
de reference. 

A la figure 2, af in de compenser, le cas echeant, 



I'affaissement de ia partie peripherique de la feuille 
d'air non soutenue par le coussin d'air, la forme infe- 
rieure annulaire 22 peut £tre munie de rampes de 
soufflage 30 d'air chaud. 

L'op6ration de bombage consiste k amener la 
feuille de verre sur le coussin d'air g£n6re par le cais- 
son 21, puis k abaisser la forme superieure de bom- 
bage 11, forme focalisant sur le coussin d'air ladite 
feuille. 

Les butees de focalisation 29 sont eventuelle- 
ment escamotees si n6cessaire pendant le decien- 
chement de I'aspiration peripherique qui vient soule- 
ver la feuille de verre. La feuille de verre est ainsi pr£- 
formee au contact de la forme superieure de bomba- 
ge. La forme inf6rieure annulaire 22 est alors remon- 
tee en position de pressage. Le pressage termine, la 
feuille de verre est retenue par aspiration contre la 
forme superieure de bombage 11 qui est alors remon- 
tee en position haute. Un cadre de transfert - ou tout 
autre moyen analogue - vient alors chercher la feuille 
de verre bombee pour la conduire au poste de refroi- 
dissement 

Les figures 3 a 5 vont maintenant detainer ia 
structure du caisson 21 specif ique de I'invention. 

La figure 3 est une vue de dessus du caisson 21, 
dont les contours, comme le montre la figure 2 pr6ce- 
dente adoptent ceux des feuilles de verre mais sont 
de proportions legerement plus reduites, af in de lais- 
ser leur peripherie libre de prise en charge ulterieure 
par la forme inferieure annulaire 22. La face superieu- 
re 50 du caisson 21 de la figure 3 est constituee par 
une t6le metallique usin6e puis stabilisee thermique- 
ment, d'une epaisseur d'environ 10 mm, t6le munie 
d'une alternance de trous d'alimentation en gaz 51 re- 
partis uniform6mentetd'un diametre d'environ 6 mm 
et de fentes d'echappement 52 dispos6es perpendi- 
culairement k I'axe de defilement des feuilles de verre 
et d'une largeur d'environ 12 mm. 

La figure 4 represente une coupe transversale 
schematique du caisson 21 parallelement k I'axe de 
defilement des feuilles de verre. On peut constater 
que la plaque superieure 50 recouvre une plurality de 
compartiments 53 dont les parois sont constituees 
par les fourreaux d'echappement 54 conduisant les 
gaz d'evacuation penetrant par les fentes d'echappe- 
ment 52 hors du caisson 21 . Ces fourreaux individua- 
lisent ainsi des compartiments g6n6rant chacun une 
portion du coussin d'air, ce qui permet une mise en 
regime beaucoup plus rapide du coussin d'air global 
pendant la progression puis 1'immobilisation de cha- 
cune des feuilles de verre sur celui-ci. La largeur de 
chaque compartiment, qui correspond ici k la distan- 
ce separant deux fourreaux 54, peut de preference 
§tre comprise entre 75 et 1 50 mm, de bons resultats 
ayant ete obtenus avec une distance voisine de 100 
mm. 

Comme le montre la f igure3, le caisson 21 a ete 
ainsi segmente en 10 compartiments pour soutenir la 
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partie centrale d'une feuille de verre dans ce cas pre- 
cis ayant une forme approximativement trapSzoTdale 
et une hauteur pr6-d6finie d'environ 1 metre. La lar- 
geur de chacun de ces compartiments, bien plus pe- 
tite que la hauteur globale de la feuille, procure un 5 
soutien extremement homogene k celle-ci. 

L'alimentation en gaz de chacun des comparti- 
ments 53 est assur6e par un conduit d'alimentation 
commun (non represents) se situant sous le caisson 
21 sensiblement au niveau de son centre gSomStri- 10 
que. 

Deux moyens de repartition de pression sont ici 
prSvus pour assurer une bonne repartition homogene 
de pression dans le coussin d'air au-dessus de la pla- 
que 50 : 1'un dans le conduit d'alimentation commun, 15 
I'autre reference 56 environ present k mi-hauteur 
dans chacun des compartiments 53 et represents 
plus precisSment k la figure 5 : ii s'agit de plaques de 
tole metallique usinSes de maniere k presenter une 
repartition d'orif ices 57 homogen6isant I'Scoulement 20 
gazeux soit dans ce conduit d'alimentation commun, 
soit k I'intSrieur de chacun des compartiments 53. 
Dans ce dernier cas. on Dr£fferera. mmmp inHinn^ »n 
figure 5, munir chacun des compartiments d'une pla- 
que perforee 56 prSsentant une repartition homoge- 25 
ne d'orif ices 57 dans sa partie centrale. De cette ma- 
niere, la pression dans chaque compartiment 53 est 
parfaitement unrforme, ce qui donne au coussin d'air 
global une pression tres uniforme preservant la pla- 
neite des feuilles qui sont a leur temperature de ra- 30 
mollissement et done susceptibles de deformations. 

II est k noter, par ailleurs, qu'§ la peripherie de la 
plaque 50 du caisson 21 , les gaz du coussin d'air peu- 
vent s'evacuer non seulement par les fentes 52 des 
fourreaux 54 mais egalement librement k la surface 35 
de celle-ci. C'est pourquoi D est preferable, comme re- 
presents en figure 3, pour permettre une evacuation 
plus homogene des gaz, de restreindre l6gSrementla 
longueur desdites fentes 52 au niveau de cette plaque 
50, afin qu'elles ne se prolongent pas jusqu'li ses 40 
bords extremes. 

En outre, on peut pr6voir avantageusement une 
densif ication (non representee) des trous d'alimenta- 
tions en gaz 51 k la periph6rie de la plaque 50, de ma- 
niere k ce que, k meme vitesse d'impact et k meme 45 
niveau de pression, le soufflage des gaz d'alimenta- 
tion soit plus dense sur la p6ripherie de la face infe- 
rieure de la feuille de verre, ce qui permet de compen- 
ser I'evacuation accrue des gaz k la peripherie tan- 
gentiellement a la plaque 50 et m§me d'augmenter IS- 50 
gerement la hauteur de vol de la peripheric de la feuil- 
le. On ecarte ainsi tout risque d'affaissement des 
bords de la feuille, dont la peripherie extreme n'est 
pas soutenue par le coussin d'air avant d'etre prise en 
charge par la forme annulaire inferieure 22. 55 

(.'alimentation et l'6vacuation des gaz du coussin 
d'air fonctionnent en boucle ferm6e, avec un ventila- 
teur k air chaud brassant environ 8000 m 3 /h, ventila- 



teur qui envoie le gaz dans le conduit d'alimentation 
commun puis r&cupere le gaz Svacue" au sortir des 
fourreaux d'echappement 54 dans la cellule de for- 
mage k I'aide de bouches d'aspiration k une certaine 
distance desdits fourreaux. Aspirer ainsi du gaz en 
partie basse de la cellule de formage contribue par 
ailleurs avantageusement a 1'homogeneisation de la 
temperature de 1'atmosphere de ladite cellule, puis- 
que ce gaz, rechauffe puis reinjects dans ie coussin, 
rechauffe I'atmosphSre de la cellule par convection. 

On choisit ici d'assurer par exemple une hauteur 
de vol d'environ 2 mm. 

On choisit en outre une vitesse d'impact d'environ 
10 m/s et une raideur de coussin definie d'une part 
par la pression regnant dans les compartiments 53 du 
caisson, ici d'environ 300 k 700 Pa (alors que dans le 
conduit commun d'alimentation en amont de la plaque 
mStallique perforee qui I'equipe afin de creer un ni- 
veau de repartition de pression, la pression est d'en- 
viron 1500 Pa), et d'autre part par la pression regnant 
dans le coussin d'air, ici d'environ 100 Pa. L'essentiel 
de la perte de charge est done real is6 k I'interieur des 
compartiments. Cos va'eurs de hauteur de vol, vites- 
se et pressions constituent un bon compromis pour 
i'obtention d'un coussin d'air permettant le support de 
feuilles de verre sans risque de contact mecanique 
entire les faces inferieures des feuilles et la tdie 50 du 
caisson, ni risque de trace d'impact des jets gazeux 
provenant des orifices d'alimentation. En outre, sa 
raideur ajustee permet de compenser sans probleme 
toute legere difference de niveaux entre le plan de 
convoyage def ini paries rouleaux 4 et celui def ini par 
le coussin. 

En conclusion, les caracteristiques aussi bien 
structurelles que fonctionneiies du coussin d'air ge- 
nere par le dispositif de supportage selon I'invention 
lui conferent les proprietes d'homogenSite k haute 
temperature a la fois dans le temps et dans I'espace, 
homogSnSite garantissant un glissement puis une im- 
mobilisation sur celui-ci des feuilles de verre accom- 
pagnes eventuellement d'operation(s) de recentrage 
sans nuire cependant k leur qualitS optique. 

En outre, il est k noter que ledit dispositif de sup- 
port par coussin d'air est d'une grande simplicity de 
conception, ce qui rend tout k fait envisageable et ac- 
ceptable industriellement le changement de dispositif 
k chaque changement de fabrication d'un vitrage don- 
ne, sans en trainer de surcouts notables et/ou de 
complexity de mise en route particuliere. 



Revendications 

1 . Dispositif pour supporter/transfSrer dans une cel- 
lule de formage (2) au moins la partie centrale de 
feuilles de verre, chauf fees k leur temperature de 
formage, comportant un caisson pressurise (21) 
gSnSrant un coussin d'air caractSrise en ce que 
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led it caisson comporte une plurality de compar- 
timents individuels (53) transversaux par rapport 
k I'axe de defilement des feuilles de verre (28), 
chacun desdits compartiments (53) ayant d'une 
part une largeur mesur6e paralieiement audit axe 5 
petite par rapport k la "hauteur" des feuilles de 
verre et d'autre part 6tant muni de moyens d'ali- 
mentation en gaz pr6sentant au moins deux ni- 
veaux de repartition de pression. 

10 

2. Dispositif seton la revendication 1 , caracterise en 
ce que (a face sup§rieure du caisson (50) pr6sen- 
te une alternance d'orifices d'alimentatlon (51) et 
de fentes d'6chappement en gaz (52). 

15 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en 
ce que les fentes d'6chappement (52) se prolon- 
gent k I'interieur du caisson en fourreaux 
d'echappement (54) 6vacuant les gaz hors du 
caisson (21). 20 

4. Dispositif selon la revendication 3, caracterise en 
ce que les parois separant les compartiments 
sont d6finies par les fourreaux d'echappement 

des gaz (54). 25 

5. Dispositif selon Tune des revendications pn§c§- 
dentes, caracterise en ce qu'au moins un premier 
niveau de repartition de pression est realise dans 

le conduit d'a! indentation en gaz de chacun des 30 
compartiments. 

6. Dispositif suivant Tune des revendications prece- 
dentes, caracterise en ce qu'au moins un niveau 

de repartition de pression est realise individuelle- 35 
ment k I'interieur de chacun des compartiments 
(53). 

7. Dispositif suivant la revendication 5 ou 6, carac- 
terise en ce que les niveaux de repartition de 40 
pression sont obtenus par interposition k recou- 
pment gazeux d'au moins une plaque (56) per- 

c£e d'orifices r6partis (57). 

8. Dispositif selon I'une des revendications pr6ce- 45 
dentes, caracterise en ce qu'il comporte un 
conduit d'alimentation en gaz commun k tous les 
compartiments. 

* 

9. Dispositif selon I'une des revendications prec6- 50 
dentes, caracterise en ce que I'alimentation en 

gaz est obtenue par un generateur du type des 
ventilateurs k air chaud ou trompes Venturi. 

10. Dispositif selon Tune des revendications 3 k 9, ca- 55 
ract6ris6 en ce que des moyens d'aspiration re- 
cycient les gaz d'6chappement dans la cellule de 
bombage (2) k leur sortie des fourreaux d'echap- 



pement (54). 

11. Dispositif selon I'une des revendications prece- 
dentes, caracterise en ce qu'au moins la face su- 
perieure (50) du caisson est fabriquee k partir 
d'une plaque de t6le metallique recouvrant I'en- 
semble des compartiments, de preference usi- 
nee puis stabilis6e thermiquementou mouiee. 

12. Procede de mise en oeuvre du dispositif selon 
I'une des revendications pr6cedentes, caracteri- 
se en ce qu'on ajuste le regfage du coussin d'air 
de maniere k permettre une "hauteur de vol" des 
feuilles de verre comprise entre 0,5 et 3 mm, et 
de preference d'environ 2 mm. 

13. Procede de mise en oeuvre du dispositif selon 
I'une des revendications 1 k 11, caracterise en ce 
qu'on ajuste le r£glage du coussin d'air de manie- 
re a ce que la vitesse du gaz du coussin d'air soit 
inf6rieure k 20 m/s et soit de preference d'environ 
10m/s. 

14. Procede de mise en oeuvre du dispositif selon 
I'une des revendications 1 k 11, caracterise en ce 
qu'on r6gle le rapport de la pression r6gnant 
dans le caisson sur la pression regnant dans le 
coussin d'air k une valeur comprise entre 3 et 7. 

15. Proc6d6 de mise en oeuvre du dispositif selon 
I'une des revendications 1 k 11, caracterise en ce 
qu'on chauffe les gaz d'alimentation a une tem- 
perature proche de celle des feuilles de verre et 
eventuellement k une temperature superieure. 

16. Procede de bombage utilisant le dispositif selon 
I'une des revendications 1 k 11, caracterise en ce 
que ia feuille de verre (28) est convoyee sur un 
lit de rouleaux (4) dans le four de rechauffage (1) 
destine k les chauffer k leur temperature de ra- 
mollissement puis glisse sur le coussin d'air ge- 
nere par ie caisson (21) dans la cellule de forma- 
ge (2), s'y immobilise et est ensuite prise en char- 
ge par les outils de bombage (11. 22). 

17. Procede de bombage selon la revendication 16, 
caracterise en ce que la feuille de verre (28) est 
chauffee k temperature de bombage dans un four 
horizontal (1) qu'elle traverse vehicuiee par un 
convoyeur k rouleaux moteurs (4) qui la conduit 
dans une cellule de bombage (2) ou est mainte- 
nue une temperature ambiante sensiblement 
identique k la temperature de bombage de ladite 
feuille (28), puis s'immobilise dans la cellule de 
bombage (2) k I'aplomb d'une forme inferieure 
annulaire (22) entourant le dispositif comprenant 
le caisson pressurise (21) gen6rant le coussin 
d'air soutenant la partie centrale de la feuille (28), 
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ladite forme inferieure annulaire (22) etant soule- 
vee pour venir presser fa feuille de verre (28) 
contre la forme superieure (11) de bombage, la 
forme inferieure annulaire (22) et le dispositif 
comprenant le caisson pressurise (21) etant de 5 
preference montes sur une platine (18) placee a 
I'exterieur de la cellule de bombage (2). 
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FIG.1 
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FIG. 3 
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FIG.4 
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(54) Procede et dispositif pour supporter et transferer des feuilles de verre dans une cellule de 
formage 



[57] L'inventbn conceme un dispositif et son proce- 
de de mise en oeuvre pour supporter/transferer dans 
une cellule de formage (2) au moins ta partie centrate 
de feuilles de verre, chauff ees a leur temperature de for- 
mage, ledit dispositif comportant un caisson pressurise 
(21) generant un coussin d'air. Ledit caisson comporte 
une pluralite de compartiments individuels (53) trans- 
versaux par rapport a i'axe de defilement des feuilles de 
verre (28). chacun desdits compartiments (53) ayant 
d'une part une largeur mesuree parallelement audit axe 
petite par rapport a la "hauteur" des feuilles de verre et 
d'autre part etant muni de moyens d'alimentation en gaz 
presentant au moins deux niveaux de repartition de 
pression. 
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